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REMPLISSAGE POUR FILTRE POUR LA PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES ET FILTRES 
COMPORTANT DES REMPLISSAGES. 

L'invention conceme des filtres pour la protection des 
voies respiratoires. 

- Le filtre comporte un remplissage constitue de grains de 
charbon actif impregnes et d'autres grains, ces autres 
grains comprenant des grains (II) de charbon actif impregne 
de chlorure de cuivre avec un taux d'impregnation, exprime 
en masse de cuivre par rapport a la masse du charbon actif, 
compris entre 4% et 12%, et eventuellement des grains (III) 
d'oxyde de cuivre et de manganese melanges appeles ho- 
pcalite. 

L'invention s'applique notamment a la realisation d'un 
filtre ABEK NO CO NBC. 
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de chlorure de cuivre avec un taux d' impregnation exprime 
en masse de cuivre par rapport a la masse du charbon 
actif, compris entre 4% et 12%. 

Cette plus grande synergie permet, a performances 
comparables, de diminuer les quantites de grains mises en 
ffiuvre, et done de diminuer le poids du filtre. 

On peut aussi, selon une realisation 
particulierement avantageuse, utiliser le gain de place 
realise pour ajouter d'autres grains actifs contre les 
vapeurs nitreuses (Nox) et le monoxyde de carbone (CO) . 

Dans une realisation preferee, ces grains 
complementaires sont des grains d'hopcalite (melange 
d'oxyde de cuivre et de manganese) . 

Un remplissage, selon 1' invention, comprend done 
des grains (I) de charbon actif impregne d'oxyde de 
cuivre, avec un taux d' impregnation, exprime en masse de 
cuivre par rapport a la masse de charbon actif, compris 
entre 3% et 8%, et d'oxyde de chrome avec un taux 
d' impregnation, exprime en masse de chrome par rapport a 
la masse de charbon actif compris, entre 1% et 3%, des 
grains (II) de charbon actif impregne de chlorure de 
cuivre avec un taux d ' impregnation , exprime en masse de 
cuivre par rapport a la masse du charbon actif, compris 
entre 4% et 12%, eventuel lement des grains (III) 
d'hopcalite, eventuel lement d'autres grains. 

Les grains precites peuvent comporter des 
impregnations supplementaires . 

De preference, le pourcentage en masse de chaque ' 
type de grains est compris entre 10% et 60% du total 
represents par 1' ensemble des grains. 

De preference, le rapport V/D ou V est le volume 
total de produit absorbant (charbon actif et hopoalite) 
actif dans le filtre en m3 et D le debit d'air a travers 
le filtre (en m3 par seconde) est plus grand ou egal a 0,3 
seconde et plus petit ou egal a 1 seconde. 
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d' impregnation de 8% exprime en masse de cuivre par 

rapport a la masse de charbon act if . 

une couche de grains (I) de charbon actif 

(lOOg) impregnes des substances suivantes : 

-oxyde de cuivre, avec un taux 
d' impregnation de 6%, exprime en masse de 
cuivre par rapport a la masse de charbon 
actif 

-oxyde de chrome, avec un taux 
d' impregnation de 2% exprime en masse de 
chrome par rapport a la masse du charbon 
actif 

-oxyde d' argent, avec un taux d' impregnation 
de 0,1% exprime en masse d' argent par 
rapport a la masse de charbon actif 
-triethylene diamine, avec un taux 
d' impregnation de 2%, exprime en masse de 
triethylene diamine par rapport a la masse 
du charbon actif. 
une couche de grains (III) d'hopcalite (75g) . 
Les grains de charbon actif ont une granulometrie 
de 12 a 20 mesh. 
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T^ KVKNDICATIONS 



Remplissage pour filtre destine a proteger les 
voies respiratoires, constitue de grains (I) de charbon 
actif impregne d'oxyde de cuivre, avec un taux 
d' impregnation, exprime en masse de cuivre par rapport a 
la masse de charbon actif, compris entre 3% et 8%, et 
d'oxyde de chrome avec un taux d ' impregnation , exprime en 
masse de chrome par rapport a la masse de charbon actif, 
compris entre 1% et 3%, et comprenant d'autres grains, 
caracterise en ce que lesdits autres grains comprennent 
des grains (II) de charbon actif impregne de chlorure de 
cuivre avec un taux d ' impregnation , exprime en masse de • 
cuivre par rapport a la masse du charbon actif, compris 

entre 4% et 12%. 

2 , Remplissage selon la revendicat ion 1 , dans 
lequel lesdits autres grains comprennent des grains 
d'hopcalite . 

3 . Remplissage selon la revendicat ion 1 ou 2 , 
dans lequel le pourcentage en masse de chaque type de 
grains est compris entre 10% et 60% du total represente 
par 1' ensemble des grains. 

4 . Remplissage selon l'une des revendications 1 a 
3, dans lequel les grains (I) sont egalement impregnes 
d'oxyde d' argent et/ou de triethylene diamine. 

5 g Remplissage selon l'une des revendications 
precedentes, dans lequel les grains sont repartis par 
couches . 

6 . Remplissage selon la revendicat ion 5 et qui 
comprend au moins une couche de grains (I), au moins une 
couche de grains (II) ou par une couche d'un melange de 
ces grains, et eventuellement au moins une couche de 

grains (III) • 

7 . Remplissage selon la revendication 6, dans 
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granulometrie de 12 a 20 mesh. 

13 - Les filtres destines a proteger les voies 
respiratoires qui comprennent un remplissage selon l'une 
des revendications 1 a 12. 

14 . Filtre selon la r evendicat ion 13, dans 
lequel le remplissage du filtre est constitue par une 
couche de grains (II), une couche de grains (I) et 
eventuellement une couche de grains d'hopcalite (III), se 
suivant dans cet ordre selon la direction d'ecoulement des 
gaz inspires, 

15 » Filtre selon la revendicat ion 13 ou 14, dans 
lequel le rapport V/D ou V est le volume total de produit 
absorbant (charbon actif et hopcalite) actif dans le 
filtre en m 3 et D le debit d'air a travers le filtre (en 
m 3 par seconde) est plus grand ou egal a 0,3 seconde et 
plus petit ou egal a 1 seconde. 

16 * Filtre selon l'une des revendications 13 a 
15 et qui comporte en amont desdites couches, un etage 
(IV) anti-aerosol . 
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